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(54) Eljaras kalcium-szilikat kotesQ epi'toelemek eloallitasara 



(57) KIVONAT 

A tal^lm^y eljdr^t ismertet kalcium-szilikat kdt6su 
6pit(!felemek el6dllft^^a er5inCfvi pemy6bdl» amorf 
Si02'bdl, karbidm^szbdl, duzzasztott perlitb5l viz- 
b6l. Az eljdr^ sorfin 50-80 t6meg% pemyet, 5-10 
temeg% amorf Si020t, 10-30 t6meg% karbidmeszet, 



0,5-10 lomeg% duzzasztott perlitet 6s 10-20 tomeg% 
vizet kevemek ossze, majd a homogdn elegyet sajtol- 
jak es 270-280 'C-on autokWvban g6z61i. Az elk^szf- 
tett epftdelem a hagyomdnyos mddon €s a hagyom^i- 
nyos anyagokkal falazhat6 6s vakolhatd. 
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A taldlmany targya eljdrds kalcium-szilikdt kotesu 6p(- 
toelemek eloallitasdra cr6muvi pemydbol, amorf Si02- 
b61, karbidm^szbol, duzzasztott perlilbol es vfzbdl. 

Napjainkban egyre mk^bb cl5t6rbe keriilnek a kor- 
nyezetv^delmi szempontok, fgy ezzel p^huzamosan 5 
mind surget6bbc valik az ipari hullad^kanyagok - pi. 
az er5ini3vi pernye, karbidm^sz stb. - felhaszndlasi 
lehet6segeinek kutat^a. Ezek az ipari hulladekanya- 
gok amellett, bogy kornyezetv^delmi szempontbdl 
rendkfvUl k^osak, jelent6s terUleteket foglalnak el, il- 10 
Ictve tesznek megm0velhetetlcnn6. Hazdnkban pi. az 
erSmtfvi pemyenek 6s, a karbidmesznek csak toredeket 
hasznosftjdk. 

A porszenek eltuzei^sekor keletkezett pernye fel- 
hasznil^ tdbbf61e m6don tdrt6nhet. A legnagyobb 15 
felhaszndlo az epftdanyaggyartd ipar es az dpit6ipar. A 
pemyet adalekanyagkent, de onmagdban is, kuldnb5z6, 
f61eg ^pft6si teruleten hasznositj^. A f(5bb felhaszn^M- 
si teriiletek: cementgydrtds, pernyeblokk, gazszilik^t, 
pemyekavicsgydrtas, ut- es mely^pi'tds. mezogazdasagi 20 
6s egy€b celu felhaszndlds. (Tamds R Szilikdtipari K6- 
zikdnyv, Muszaki K6nyvkiad6, 1982.) 

A g^beton gy^irtdsakor a pemy6hez kot5anyagk6nt 
meszet, cementet, p6rusk6pz6 anyagk6nt alumfnium- 
port adnak. fgy j6 h6szigetel6su idomokat kapnak. Az 26 
eljaras nagy hibdja, bogy szinte lehetetlen egyenletes 
pdrusszerkezetd anyagot eltfdllftani, ami a v€gterm6k 
szildrdsdgdt jelentfifs m6rt6kbcn rontja. Probl^mdt okoz 
m6g, bogy a gazbeton blokkok igen konnyen felveszik 
a vizet, de el6g nehezen adj^ik le, fgy specidlis habar- 30 
csokra van szuks^g a vfzfelv^tel mdrt^k^nek csokken- 
t^s6re. A pernye dpitdipari c^lra val6 felhaszndldsdt a 
fizikai tulajdonsdgain kfvul jelent6s m6rt6kben befo- 
ly^olja a pemye k6miai dsszetetele. Ez sajnos nem- 
csak sz6nlel6helyenkent vdltozik, banem tobbnyire az 35 
egyes lelohelyeken belUl is vdltozik az id6 fuggveny6- 
ben. A legoptimdlisabb az az eset, amikor a pernye 
kemiai dsszet6tele lehet^seget ad a kalcium-szilikdt 
hidrdt k^pz6des6re, mcrt ebben az esetben a pernye 
nemcsak mint adal6kanyag szerepel, hanem a szil^rd- 40 
sdgot is javitja a latens hidraulikussdga reven. 

Mivel ez a jelenseg nem minden pernyere igaz, es 
mivel a kemiai dsszetetel egy adott pemye eset£ben is 
v^tozhat az ido fuggv6ny^ben a sz6nIelohely kiterme- 
l^s6vel p^huzamosan, az dltalunk keszftett talalmdny 45 
olyan megoldisra torekszik, bogy az ingadozo pernye- 
min6seg ne befoly^olja a gy^irtani kivdnt ^pftdelem 
min6s6gi jellemz6it. 

Mivel kalcium-szilikdt-hidrat kotesu tegtdt kfv^- 
tunk el6dllftani, kdzenfekv6 volt, bogy a CSH-ot a 50 
t^gla eldallftdsa sordn - in situ - a t^gldban dllftsuk el6 
a megfelelfi) adaI6kanyagok hozzdad^dval. fgy sziik- 
segtelen volt, bogy a tdgla k6t6s6hez cementet hasznal- 
junk, ami az eldallitasi kolts6geket csokkentette. Az 
adalekanyagok optimalizalasdval sikeriilt elerni, bogy 55 
a ttSgla minimalis szildrdsdgat is bedllftsuk a pemye 
oxidos 6sszetetel6nek tdg batarok kozott tortend v^to> 
zasa eseten is. Ez azt jelentette, bogy a t6gla nyom6szi- 
lardsaga egy minimalis ertektdl - 8 MPa - csak pozitfv 
irdnyban t^rhet el. 60 



A talalmany lenyege, bogy 50-80 t6meg% perny€t, 
5-10 tomeg% amorf SiOj-ot, 10-30 tomeg% karbid- 
meszet es 0,5-10 tomeg% duzzasztott perlitet osszeke- 
veriink, adunk bozza 10-20 t6meg% vizet es homogen 
kever6ket k^szitiink. Az elegyet sajtoldssal form^zuk, 
majd autokldvban 270-280 'C-on gdzoljiik. 

A kalcium-szilikdl-hidrat a g5zol6s soran alakul ki 
az 6pit5elemben. A talalmany elkeszitesekor arra tore- 
kedtiink, bogy az epit5elemet Iebet6s6g szerint bulla- 
d€kanyagokb61 dllftsuk elo. A taldlm^ny szerinti kom- 
pozici6ban a duzzasztott perlit kiv6tel6vel minden 
alapanyag valamilyen ipari folyamat mellekterm6ke- 
k6nt kelctkezik. Ezen anyagok tdrolasa, illetve az elhe- 
lyezese eddig problemat okozott az uzemeknek. A per- 
ny6vel kapcsolatos probl6mdkr6] m^ szoltunk, a kar- 
bidm6sz az acetilengy^tds sordn keletkezik, 6s 6ridsi 
zagytdroldkban helyezik el. A felbasznSIasa nem meg- 
oldott probl6ma, csak toredeket haszn^jdk fel. Az 
amorf Si02 a korundgy^rtds sordn keletkez6 mellekter- 
mek. 

A kompozicioban az amorf Si02 es a karbidm6sz- 
ben lev6 Ca(OH)2 reakciojanak eredm6nyekent alakul 
ki a CSH. A duzzasztott perlitnek kett6s funkci6ja van. 
Az egyik az epitoelem boszigetel^sdnek javitasa, a 
m^ik funkci<5 technol<5giai jellegCf. A kompozicio 
rendkivtil 6rz6keny a sajtolas sordn a nedvesit6sre. A 
duzzasztott perlit a nagy vizfelvevd k6pess6g6n61 fog- 
va viszonylag nagy tolerancidt biztosft a hozz^dhatd 
viz mennyis6g6re vonatkoz6an. 

Az elkeszftett falaz6elemck a hagyomdnyos falaz6- 
elemekhez hasonldan be^pitbetok, illetve vakolbatdk. 
Felhaszndldsuk a bagyom^nyos epftdipari technoldgi^ 
szerint tdrt6nik. A taldlmdnyt az oltalmi kor korldtozisa 
nelkiil a k6vetkez6 kiviteli peld^kkal ismeitetjuk: 

L pelda 

64,5 tomeg% erdmCfvi pernyet, 5,8 t6meg% amorf 
Si02-ot, 20 tomeg% karbidmeszet es 1,0 t6meg% duz- 
zasztott perlitet osszekeveriink, adunk hozza 10 to- 
meg% vizet 6s homogen kever6ket keszftunk. A keve- 
rekel formdba tessziik, sajtoljuk, majd 276 *C-on au- 
tokldvban gdzoljuk. Az elkeszftett idom sGrQsege 
1,200 kg/m^, nyom<5szilardsiga 8,8 MPa volt. Az 6pf- 
toelem a hagyomdnyos mddon beepfthetd, ill. vakolha- 
t6. 

2. pelda 

59 tomeg% pernyet, 5,9 t6meg% amorf Si02-ot, 
17,9 tdmeg% karbidmeszet es 2,4 tomeg% duzzasztott 
perlitet dsszekevertiink, adtunk hozz^ 14,8 tdmeg% 
vizet 6s homogen elegyet k6szitettunk. A kcver6kel 
formaba tettunk, sajtoltuk, majd 276 'C-on autokldv- 
ban g5z6Ituk. Az elkeszftett idom surdsege 900 kg/m^ 
A falaz6elem a hagyomanyos epftoipari tecbno]6gi^- 
kai 6s anyagokkal falazhatd, ill. vakolhato. 

SZABADALMI IGENYPONT 
Eljdr^ kalcium-szilikat kdt6su epitdelemek elo&lli- 
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tasara eromuvi perny^bol, amorf Si02-b6l, karbid- 
m^szbol, duzzasztott perlitbd] 6s vfzbol azzfiil jelte- 
mezye^ hogy 

a) 50-80 t6meg% cr6muvi perny^t, amely 

56-60 t6meg%-ban Si02-ol 5 
16-18 t6meg%-ban Al203-ot 
8-12 16meg%-ban Fe203-ot 
5-7 t6meg%-ban CaOot 
1-2,5 t6meg%-ban MgO-ot 

l,5-6»5 I6ineg%-ban SOyOt 10 

1-2 t6meg%-ban K20-ot 

0.2-1 t6meg%-ban Na20-t tartalmaz» 

b) 5-10 t5meg% amorf Si02-ot, amclynek Si02 tartal- 
ma min. 85 t6meg%, 

c) 10-30 tomeg% karbidmeszet, amelynek sz^az- 15 



anyagtartalma min, 80 t6meg%, 6s amely 

60-70 t6meg%-ban CaO-ol 

1,5-2,5 t6meg%-ban Si02-ot 

0,5-2,0 tomeg%-ban AljOyOX 

0-1,0 t6meg%-ban Fe203-ot 

0-1 t6meg%-ban Ti02-ot 

0-1 i6meg%-ban MgO-ol 

0-1 tomeg%-ban Na20-ol 

0-1 tomeg%-ban K2O-0t 

0,5-1 ,5 l6meg%-ban SOs-ot tartalmaz, 6s 

d) 0,5-10 t6meg% duzzasztott perlitet 

e) 10-20 t6meg% vfzzel homogenizalunk, sajtol6for- 
miban ismert mddon sajtoljuk, majd 

0 a nyers epftoclemeket 270-280 'C-on aulokl^ivban 
gdzoljiik. 



